,® BUMDEsirEpgBUK ® Of f eiilegungsschrif t 

<g)DE 19539394 A 1 



DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENTAWIT 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



19539394.5 
10.10.95 
25. 4.96 



GO9D»/0q 

C 11 D 1/04 
CDS J 3/11 
C 04 B 41/62 - 
C 04 B 41/82 
- B 08 B.3/02 - 
CQ7 D 307/33. 
. € 07D 309/30 
-C07 D 315/00 • 
' e07D 313/04 
C07 D 305/V2 ; • 
// C07C 69/34 



CO 
O) 

ITS 

O) 

W 

a 



@ Unionsprioritat: (S) @ ® 

13.10.94 CH 03074/94 , 29.09.95 CH 02 750/95 



@Anmelder: 

Lobeck Concept AG, Gipf-Oberfrick, CH 

@Vertreter: 

Uexkull & Stolberg. 22607 Hamburg 



@ Erfinder: 

Dorribierer. Andreas, Gipf-Oberfrick, CH; Hagel, 
Jens. 78465 Konstanz, OE 



Rechercheantrag gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt 

.@ Farb-, Lack- und Folienablosemittel sowie Verwendung desselben 

(§) Das neuartige Farb%' Lack- und Fblienablosemittel enthalt ' 
mindestens ein niederes Lacton, z. B. ein Butanolid, insbe- 
sondere das Y-Butanolid, sowie ein Oiestergemisch mit 
Oimethylestern der Methan- und/oder der Ethan- und/oder 
der Butan- und/oder der Propan- und/oder der Pentandicar- 
bonsaure. Es dient der Entfemung von Sprayfarben, anderen 
Farben. Lacfcen und Folien von Bau- und Werkstoffen, 
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Die folgenden Angaben si'nd den vom Anmelder eingereichten Untcrlagen entnommen 
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^ . . Beschrcibong 

Die vo.rliegende Erfindung betrifft ein Farb-, 'Lack- und FoUenabloseihittel sowie die Verwendiing desselben 
insbesondere zurn Ablosen von Spray^ Graffiti il a. sowie zum Abldsen von Folien von Bau- und Werkstoff en. 
5 In der zugrundeliegenden Technologic werden zwei verschiedene Arten von Zusammensetzungen unterschie- 
den, solche die primar reinigen, d h. Reinigungsmittel, und solche, die primar auflosen, eben LosungsnaitteL 

Reinigungsmittel enthalien — als wichtigste Kompohente — praiaisch in jedera Fall Reinigungsverstarker, 
d h. synthetische grenzflachenaktive Stoffe, wic Alkylsulfate, Alkylarylsulfonatc, Poiyglykolether, die den was- 
seninldslichen orgamschen Losungsmitteln bei der chemischen Reinigung zugesetzt werden. Sie soHen eine gute 
10 Verteiiung des den Ldsungsmittein beigemischten Wassers bewirken und ergeben eine gunstigefe Reinigungs- 
wirkurig ais die Losungsmittel alleih. Die Menge Reiiugungsverstarker in deh Ldsungsmittein kann zwischen 5 
und20%negen^ ' 

Ldsungsmittel^wiederum sind anorganischen FlQssigkeiten (insbesondere Wasser) und organischen Flussigkei- 
ten» die Oase, FlQssi^eiten oder Feststoffe Idsen kdnnen, ohne da8 cbemische Reaktionen zwischen zu losender 
15 Komponente und Losungsmittel stattfindea Besteh.t die eatstehende Losung aus mehrcrcn Komponenten, so 
wirdjener Bestandteil ais Losungsmittel bezeichnet, der im OberschuB vorhanden ist 

Im engeren Sinne versteht man unter Ldsungsmittein vor allem' organische Fliissigkeiten, die mdglichst 
gleichmaBig zusammengesetzt, neutral farblos, wasserfrei, chemisch weitgehend bestindig und biologisch ein- 
wandfrei sein soUen. An diese Losungsmittei werden jeweils spezielle Anforderungen hinsichdich Ldsevennd- 
20 gen, Verdunstungszeit, Wasserloslidikeit; Ehtflammbarkeit, Verschnittfahigkeit und Siedegrenzen gestellt 

Demgegenuber wirkt das erfindungsgemafie FarbriLack- und Folienabldsemittel als eigendiches Reinigungs- 
mittel, obwohlcs ein Gcmisch von organischen Verbindungen ist 

Das erftndungsgemaBe Farb-, Lack- und Folienabldsemhtelt insbesondere zum Ablosen von Sprays, Graffiti - 
oaL sowie yon Fplien von Bau- und Werkstoffen,:ist.gekeiuizeicimet durch Gehalte . \ ' - ; ^ i ^ ^ ' ' - . 
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an izundestem einem niederenlLacton^d Llnneren Estem einerHydroxycarbonsaure der Formel Ft 



in der Ri CH2-CH2. CH2-CH2-CH2. CH2-CH2-CH2-CH2 oder CH2-CH2-^CH2-CH2-CH2 ist. 
sowie 

— an einera Gemisch von mindestens zwei in 'den Verbindungen der Formel Fl voilstandig losHchen, 
35; niedercnDiestern von graatdgtenpicarbonsauren der Form 



R3 - O -)C - R^^ C - 0 - R2 V (F 2) \- 



indcrR,CH2,CH2-CH2,CH2-CH2-CH2,CH2-CH2-^CH2~CH2oderC^^ O 

ist und ■ : - . ^ ^ . ' ■ ' ■ 

R2imdR3ieweilsCH3oderCH2-:CH3sind, . ' ' - . ^ ; . - ^ *AI 

45 wobei die genannten Komponenten in tedmischen ReinKeiten, dh. inklusive thermodynaniischer und. jsj 

stereochemischerGleichgewichtsverbindungen,voriiegea *Q 



Das niedere Lacton der Formel Fl liegt dabel Qblicherweise zu 40 ± 20 Gew.-% und das Diestergemisch zu 50 • 
± 20Gew.-%, beide bezogen auf das Gcsamtgewicbt des Mittel$» vor; der Wasscrgehait des Mlttels.liqgt., ^ 
50 vorzugsweise bei max. 5 Gew.-%. . . .. ^ 

In speziell bevorzugten Zusammensetzungen ist das Lacton ein Butanolid insbesondere das y-ButanoIid und 
das Diestergemisch besteht aus , . • 

— Diraethylester 

CO 

55 — der Metfaan- und/oder der Edian- und/oder der Butanund/oder der Propan-.und/oder der Pentandi- isf 

carbonsaure. r • * ® 

^n derartigespi^tisch sehr gut anwendbares Farb-, Lack- und Folienabldsemittel ' . - . . 

60 — 50 ± 8 Gew.-%, insbesondere 50 ± 4 GeWi-%Y-Butanolid, - .,. : : 

— 30 ± 6 Gew.-%, insbesondere 30 ± 2 Gew.-% DimethylesterderPropandicarbonsliure,. . ^ 

— 10± 2Gew,-%,insbesonderelO± lGew.-%bimethyIesterderEthandicarl^ % 

— 6 ± tfi Gew.-%, tnsbesondere 6 ± 0,6 Gew.-% Dimethylesterder Butandicarbonsaiirje; - r . V 

65- allc in technischen Reinheiten. "* 

Das igenannte Mittel enthalt Zusatze zu semer Stabilisierung und zur Enstellung seiner Viskositat so daS es 
als leichtflussige bis viskose Flussigkeit oder auch als Paste vorliegen kana 
Verwendung fmdet das erfmdungsgemaBe Farb-, Lack- und. Folienabldsemittel zum Ablosen von Farben, 
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Lacken, Tinten oa^ sowie von Folien, insbesondere von mittels Acryf at- bzw. Vmyiacetat-basierten, 15sangsnut- 
telf reien Einkomponentenklebstoffen aufgebrachten Polymerfolien und insbesondere PVC-FoUen tind PAe-Fp- 
lien (PE)-Folien) von natClriichen oder kiinsdichen Baustoffen, von metatfischen, gegebenenfalls iadderten o3er , 
emaiUienen, Obcrflachen, yon Kunststoffverbundwericstoffen und yon gegebencnfalls gestrichenen oder . , , 
lackiertenHolzoberflachenidabeiwird v • - • - - ^ 

— das Mittel.in wirksamer Mepge mittels Spruhvorrichtung, Pinsel, RoUe.oder Spatel.aiif die, gegebenen- 
falls vorgereinigtc und getrocknete,yerfar . - : j . ^ • - 

— wahrend der zur Abldsung der Farbc, des Lacks oder der Tmte uX bzy/, derzur Di^usioi^-durch die Folie 

"r und ziir Diffusion durch und Einwirkungauf den Klebstoffnptwend^^ . * lo 

— anschlieOend werden mechamsch, d h. mittels Lappen, BQrsten o. ^ und/oder mittels Wasser die Oberrc- 
ste der. Farbe usw. und auch das Ablosemittel und gegebenenfalls der Klebstoff — inHusivc deren Zerset- 
zungsprodukte — entfemt bzw. abgespult • ' ■ 

Die aufgebrachte Menge des Mittels steht dabei in Relation zur vorliegenden Menge der -Spray- oder is 
'^ Lackfarbeusw^wiebeispielsweise auch zur FoUendickei^ > ' 

> Erf ahrungsgemaB konnen die Einwirkzeiten sefar stark variieren: ;:von pralctisch weniger als. 1 Minute bis zu' - ■ 

einerhalbenStunde* •.• . • ■ ^Jr-k '^.y^-- • - ^ - . .^ r^:--: 

^ " Mitteb des abschlieBenden Spulens mit Wasser werden jeweils sowohl die*6kologisch unbedenklichen: Abbau- f 
verbindungen des Fari>-, Lackr und-Foiienabldseniittels bzw, des Fatb^ und ilackabloseverfahrens, FolieatcOe ':20; 
und Abbauverbindungen des Klebers entfemt, wie auch noch voriiandene Rieste an-'aktiven Esteni hydrolysier^; 
d.h.tnaktiviert - .■ . *' .... " - ' ' " 

Vor der genannten Verwendung wird die zu behandelnde Oberflache gegebenenfalls mittels Aufwarnieh - 
getrocknet Dadurch wird auch eine genugende Kinetik der Ab- und AuflSsereaktion garantiert, was zu verbes- 
serten Resultaten fuhren kann. • ^ • ' ^ - - . ^ .-^ ... 

Speziell wird das Farb-, Lack- und Folienabldsemittei verwendet fur Sprays, Graffiti ai- sowie von Folien auf 
denfolgendenUnterlagen: ' ' -^^ r'^f 

— Baton, insbesondere Sichtbeton, ' . r i - 

— • Wande aus Betonsteinen, aus Kalksandsteinen, aus gegebenenfalls silanisierten Backsteinen, aus Natur- 30 
oder Kunstmarmor oder auslSegeL . 

— Bdden, insbesondere Natur- und Kunststeinboden oder Belagsteinbdden, 

— Kerainikoberflachen,Glas, Spiegel, - 

— metallische, gegebenenfalls lackierte oder gestrichene, Gebaude- und GerateauBenwande, AutoauBen- 
wSinde, Signal- und HinweistafelnuiL, . 35 

— Kunststoffverbundmaterialien,Panee]e a&, sowie 

— gegebcnenfdls lackierte oder oberflSchenstabilisieite Holzwande und -flachea 

Die Erfindung wird niin anhand bevorzugter Zusammensetzungen sowie anhand verschiedener Anwendun- . 
generlautertundexeinplifizierL 40 

Angemacht warden 3 Beispiele der erfindungsgemaBen Zusammensetzung, welche in alien folgenden Ver- : 
wendungeneingesecztwurden. . 

Die Mittel werden mit Zusammensetzung I, n und III bezeichnet; ihre Koniponenten mit Gehadtsgrenzen^''*^. . 

waren: "■ ' • . . , ' .■\ ' "V' .V \ ^'^ 

.: : • - ■■ \.-'-> '•'•:''.45- 

— y-Butanolidzu50±4Gew.-%, • • ' .. " ; v 

'* — Dira(ethylesterderPropandicaii)onsaurczu30±2Gew.-%, . ' /. 

" — DimethylesterderEthandicarbonsaurezulO ± 1 Gew.-%, ' , - • ^ 

— Dimethylesicr der Butandicarbons^ore zu 6 ± 0,6 Gew.-%, 

' • ■ '' 50 

alle in technischen Reinheiten. ■ 
Angewendet wurden jeweOs alle 3 Zusammensetzungen auf jeder Unterlage. 
Die behandelten y nteriagen kdnnen in 7 Beispidsgruppen zusammengefafit we^^ 

' • '• ■ ' ' • ' • " . • ■ , ^. _ 

— Beton, insbesondere SichtbetonfBeispielsgruppel), :i ' K 

— Wande aus Betonsteinen, aus ICalksandsteinen, aus gegebenenfalls silanisierten Backsteineh, aus Natur- 
odcr Kunstmarmor oder aus Ziegel (Beispielsgruppe 2), 

— Bdden, insbesondere Natur- und Kuiiststeinboden oder Belagsteinbdden {Beispidsgnip^ 

— Keraroikoberflachen,Glas, Spiegel (Beispielsgruppe 4), - 

— metallische, gegebenenfalls lackierte oder gestrichene, Gebaude- und GerateauBenwande, AutoauBen- 60 
wande, Signal- und Hinweistafelnu- a. (Beispielsgruppe 5), . 

— Kunststoffverbundmaterialien^ Paneele uiL (Beispiels^ppe 6X sowie 

*- gegebenenfalls lackierte oderoberfldchenstabilisiene Holzwande und •flachen (Beispielsgruppe 7). 

• / BeispiielsgTiipper' ■ . • r ♦ ."^ 

Auf Fcinbetonplatten wurden schwarze Sprayzeichen aufgebracht Nach Auf trag der drei erfindungsgemSlGen 
Zusimraensetzungen nur auf die Zcichea Belassen derselben wahrend 20 bis 30 Minutea trockenem Abwischen 
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^ der AbIdse{^odukte und schiielMicfa AbspOlen mit Wasser war die^Betonoberfl3die rein, ond von den Sp^yz^- 
chenwarnl^tsmehrzasehen. / ; . , ' '~^'*.^'^^:- 

Auf Flatten mit einier foneren Stniktur wurden lieben schwarzen auch rote und goldfarfoene Zeichen aiifge- 
sprayt Auch hier gelang das Abldsen der Sprayzdchen mittels der Zusaramensetzungen genugend einwkndf rel 
5 Auf Flatten aus noch f einerem Betori (nur Sand als Zuschlag) wurden schwarze und rote, bzw. nur schwarze, 
Zeichen aufgebracht Behandlung und Erfolg waren die gielchen wie oben. 

Auf Flatten aus faserarmiertem Beton (Etemit uiL) waren Sprays und sonstigc Farben yjSL sehr rasch entf em- 
bar: Bei einer Temperatur der Unterlag^n von > 20**C wurden auf drei Proben den Sprayfarben entsprechende 
. Mengen der drei erfindungsgemafien Zusammensetzungen 1, II und III aufgebracht Praktisch "gleich danach 
10 konnten die Sprays niittels trockener Lappen abgewischt werden; verbleibende Reste wurden mit Wasser 
abgespult . / - - 

- Beispielsgruppe2 

15 Auf drei Kalksandsteine wurde mehrfarbig gesprayt und auch eine schWarze Lackfarbe aufgetrageo. Nadi 
zwetmafiger Behandlung nut den erfindungsgemfiSen Zusammensetzungen war die Oberfiache der Probe 
wieder rein und ansehnUch. ' '> r . • 

Bei 21iegelsteinen zeigte es nch, daB die Entf enumg der Sprayfarben um so besser ging, je f einer die Poren und - - - 
je tiefer das Alter der BesprayungwareaHneVerschlieBung der l^ren(Silanisienmgder Oberfla ^ 
20 terte die Abidsimg der Sprayfarben deutlichst. 

Auf Oberflachen aus Kunstmarmor sowie auf echtem Marmor bfldete das Abldsen von verschiedenen Spray- 
und Finselfarben kein Problem. Vor allem bei versiegelter Oberfiache war diese nach der Reinigung einwandfrei 
wiedcrhergcstellL-- ■ ^. -r;-.. - ... ■ 

25 ,r'''\j:^r'^: ' S^^'-'-^ Beispie!sgruppe3 -.r . j-*..;.;-! •'■ 

Drei NatursteinbodenpIatten(Kalkstein) wurden mehrfarbig-dunkelbesprayt . v/;^ _ :^ 

Die Entf emiing der Farbec rait den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen gelang einwandfrei; in Poren 

und Rissen im Stein wurde jcweils cine Nachbehandlung ausgeftihrL 
30 Auch auf einer Bitumenflache gelang das Abldsen von vielen, verschiedenfarbigen Auftragungen relatiy 

mGhelos. - -t-. ' ' . • , ■ . ■ . At" ■■ "■'.j'.-. ^..:* 

Analoges gUt ftlr die AJ>ldsimg von Farben und Lacken von einer Betonbodenplatte iind von Betonbesetzstet- 

nen. ..... ■ .-• .■ .,■•.'.".*". 

35 ■ !B<bispielsgruppe4,^. >. ■•: ^-.^ ; 

Die Reinigung einer Keranukoberflache biidete kein Problem; in Fugen mufite die F^^^^^ 
holt werdea Eine bessere Silanisierung der Fugen wurde hier Abhilfe scha^en. 
Versudic auf Glas bzw. Spiegel lieferten einwandfreie Resultate bei jeweils nur einer Applikation der v 
40 erfindungsgemaBeh Zusammensetzungen.. ^ 

; Auf nicht-lackierten Metalloberflachen btldete die Entferntmg a^^^ . " j 
45 Hier war jeweils nicht einmal das Abspulen notig. . . . 

Auf lackienen Metalloberflachen zeigte es sich, daB die erfindungsgemaBen Ztisuninensetzungen nicht zu SS^ 
lang auf der Unterlagebelassen werden durften. ^r'!. f-/-. *D 

Bei BeachtungdieserRegd und gegebenenf alls Nachbehandlungkonnte eine voilst^ ^ 
nungohaeBeeintr^chtigungdesursprOagiidiehLackeserreichtwerdea . . .1 . ^ 

» .■ ■ :• , V .:■ Vc a: v.- 3: 

Beispielsgruppe 6 «^ 

Das Abldsen von Spray- oder sonstigen Farben von Kunststoffverbundmaterialien verlieB um so problemlo- . JL*. 
ser, je glatter und porenfreier die. jeweiligen Oberflachen waren. Bei modemen.Harzen als. Bindemittel in ff\ 
55 solchenMaterialien werden derartige Oberflachen ohneweiteresublicherwet^^ . . ^ fjj 



• V . ■ .".. Beispielsgruppe 7 ,\ - ; 

Auf Naturholz mit einer Harzbesdiichtung konnten Spray- und sonsuge Farben und Lacke bei. Beachtuhg 
60 einer genugend kurzen Verweilzeit der erfindungsgemaBen Minel auf den Farben genugend entferht werden. 
Auf reinera Naturholz ergabensichdabeiProbleme. - .. . ,^. • . V . -* T' .i^ \.. 

-BeispielS ■ • • ^ .\-'v.:' • 

65 . Eine scit ca. 2 Jahren auf einer in ublicher Art lackierten Autotur aufgeklebte. etwa 03 mm dicke Weich^PA^C-^/ 
Fblie mit etner eingefarbten Firmena'ngabe wurde auBen an- den Randem mit letcht entfembaren kjfsbefoHenr.. 
streifen abgedeckt Die PVC-Folie wair mit einem handekOblichen Acrylatklebstoff aufgebracht worden. 
Proben der drei Zusammensetzungen I, H und III wurden auf ca. je einem Drinel der Folie aufgep'uiselt, so daB 



CO 
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die gesamte Folie^it beschicfatet 

Nach 15 Minutea Einwiiiczdt begann die Folic sidi am Rand abzuidsen bzw. sich zu verformeil Nun.konhte . 
die Folie zum TeO mittels eines.nassen Lappens entfernt werden. Aucfa die KlebstoffOberreste konnten so 
abgewischt werden. Der Lack der Autotur war dabei nur unwesentlich angegnffen worden, .er hatte mit . 
handelsublichen Sprayiacken professioneD ausgebessert werden kSiyien. AnschlieBend wurden auch die Ab-.-,.s 
deckfolienstreifenabgezogea ... .... - / . . .? * /■ : 

Beispiel9 . . • • . . V . 

Auf emailterten Metallplatten (Bauverkieidung) aufgebrachte PVC-Kleber konnten selbst ohne das Anbrin- ;:io 
gen von Abdeckfolienstreifen durch Auftragen des (verdtckten) Abldsemittels auf die Kleber nach kurzer Zeit . 
von den Flatten voHstSndig abgerissen werden. Das Email biieb,unyex^dert Dies war mit alien drei Mitteln 
mdglich. 

Durch vorheriges leichtes Erwarmen(und .sonut Trocknen) der Kleber mittels eines Pons konnte der Abldse- . 
vorgangnochbeschleunigt und verbessert werden. : 15 

Die gleidie Methode (und das gleiche Mittel) kann offensichtlfch in vielen weiteren jechnischen Gebieten. 
angewcndet *werden, von der VerpackuDgsteduiologie bis zur Uthogr^hie, von .der . Atztechnik bis. zu den 
vcrschiedenen Entsoigungsverfaiuien, , v; . » / ^ a- W r^^i^^-:-:-^ .}.y^c-y: .<l-^ ^ 

. . r" ■ • ■ .Patentanspniche. ^- .■ r " v' • />r ; ^ 

1. Farb-, Lack* und Foiienabldsemittel, insbesondere zum Abldsen von Sprays, Graf fiti u.a. sowie von PoHeTi - - 
vonBau-undWerkstoffen^gekeonzeichnetduxGhGehalte . v// .. 

*- an mindestens einem niederen Lacton, d h. inneren Estem einerHydroxycarbonsiure derPormel Fl 

25 ' 

in der R, CH2-CH2, CH2-CH2-CH2. CHj-CHa-CHj-CHi oder CHj-CHs-CHa-rCHa-CHa 30' 

ist, • • • -. r '■ ■'■ "■ - ' ■ ' ■'" r ' ' ■ : v 

sowie 

— an einem Geraisch von mindestens zwei in den Verbindungen der Formel Fl vollstandig Idslichen, 
niederen Diestem von gesittigten Dicarbonsauren der Formcil F2 



R^— O - C - R- - C - O - R;, (F 2)- 

• II . fl ^ ■ ; . 
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in der R, CH2, CH2-CH2, CH2-CH2-CH2, CH2-CH2-CH2-CH2 oder 
CH2-CH2-CH2-CH2-CH2istund . 
R2 und R3 je CHs oder CH2—CH3 sind, 

wobei die genannten Komponenten in technischen Reinheiten, d. h. inklusive thermodynamischer und 
stereodiemischer Gleichgewichtsverbindungen, vorliegea 45 
Z Farb*, Lack- und Fotienabldsemiue! gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB'das niedere Lacton 
der Formet Fl zu 40 ± 20 Gew.-% und das Diestergemisch zu 50 ± 20 Gew«-%/beide bezogen auf das 
Gesamtgewicht des Mittels, vorliegen. 

3. Farb-, Lack- und Foiienabldsemittel gemaC Anspruch 2, ^durch gekennzekhnet, da£ das Lacton ein 
ButanoUdistyUisbesonderedasY-Butanolid; so 

4. Farb*, Lack- und Foiienabldsemittel gem^ Anspruch 2; dadurch gekennzeichnet, daB das Diestergemisch 

Dimethyiester ' . . : ' * 

- der Methan- und/bder der Ethan- und/oder der Butan- und/oder der Propan- und/oder der 
Pentandicarbonsaure . • ' • ' • 

enthait . 55 

5. Farb-, Lack* und Foiienabldsemittel gemaB einem der AnsprQche 2, 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Mittel 

— 50 ±8 Gew.-% Y-Biitanolid, 

— 30 ±6'Gew.-% Dimethylesterder Propandicarbonisaure; 

— 10±2Gew.-% DimethylesterderEthandicarbonsaureund 60 

— 6 ± 1,5 Gew.-% Dimethylesterder Butandicarbonsaure, 
alle in technischen Reinheiten, entfaait : ? . 

6. Farb-, Lack und Foiienabldsemittel gemaB einem der AnsprQche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB es 
Zusatzer zu Seiner Stabiiisiemng und ziirEinstellungse^^ Mittel als ieichtflQs- 
sigeodei'wskose nQlsigkeitoderauchals Paste voriiegt - • es . 

7. Verwendung des Farb-, Lade- und Folienabldsemittels gem§B einem der AnsprQche 1 bis 6 ztim Abldsen 
Yon Farben, Lacken, Ttnten a a. sowie von Folien von natOrlichen oder kunstiichen Baustoffen, von metalli- 
schen, gegebenenfalls lackierten oder emailliertea Oberflachea von Kunststoffverbundwerkstoffen und 
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von gegebenenf alls gestnchenen Oder lackxenenHolzoberfla^ ^ 

— da6 das Mittel in wirksamer Menge mhtels Spruhvorrichtung, Pinset RoUe oder. Spatel aiif l^ie, 
ge'gebenenfalls vorgereiiiigte imd ge'tr^aiete, vei^rbte SteUe ai^^ 

— daB das Mittel die zur Abldsung der Farbe, des Lacks oder der Tinte notwradige Zeh dort beiassen 
wird und 

— daB anschlieBend mechaniscfa xnittels Wasser die Oberreste der Farbe usw. uhd audi das AbloscRitt- 
tel — inklusive seiner Zersetzungsprodukte — entfemt bzw. abgespQlt werden. 

8. Verwendung gemaB Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Folien mitteis Acrylat- bzw. Vlnylace- 
tat-basierten, losungsmittelfreien Einkomponentenklebstoffen aufgebrachte Polymerfolieivinsbesondere 
PVC- Folien und PAe-Folien(PE-Fo!ien)sind. 

9. Verwendung gemaB Anspruch 7 oder 8. dadurch gekennzeichnet daB gegebenenf ails die zu'behandelnde 
Oberflache bzw. die Oberflache der abzulosenden Folie mitteis Aufwarmen getrocknet wird und daB die 
Methode gemaB Anspruch 7 gegebenenfalls unter Eiatialtung anderer Yerfahrensparameter wiederholt 
wird 

10. Verwendung gemifi Ansprudi 7, 8 oder 9, dadurdi gekennzeidmet, dafi das Mittel fOr Sprays, Graffiti 
iLa. sowie Folien auf den folgenden Unterlagen verwendet wird: 

^ Beton,insbe$ondereSichtbeton, 

Wande aus Betonsteinen, aus Kalksandsteinen, aus gegebenenfalls silanisierten Backsteinen, aus 
Natur- oder Kunstmarmor Oder aus 2^egeL 

— Boden, insbesondere Natur- und Kunststeinboden Oder Belagsteinbdden, 

— KeramQcoberflachen,Glas, Spiegel, ^ : 

. — .raetallische, gegebenenf ails^^lackierte oder gestrichene, Gebaude- und GerateauBenwande, Autoau* 
'Behwande, Signal- und Hinwei^tafelnuii; / : . , . r- v . . ; 

Kunststoffyerbundniat(&nalien,Paneeleu^ sowie . . , ♦ : ^ i 

— gegebeiieofalls ladderte oderbberfladienstabilisierte HdkEwande und -flachen. 
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